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♦ Abstract ; . j u i- i,- 

DE2456638 A Cosmetic agents for the hair contain at least one water-soluble crosslinked polymer selected from (a) polymers obtamed by CTOSsUnking 
of a polyaminopolyamide obtained by polycondensation of organic dicarboxylic acids and/or ethylenically unsaturated aUphatic mono- or dicarboxylic 
acids with bis-primary or mono- or di-secondary polyalkylenepolyamines (0-20 nioL% of the polyamine being repUced by hexanacthylencdiamine or 0- 
40% being replaced by a bis-primary amine or a bis-secondary amineX the crosslinking being effected whh an epihalofaydrin, a diepoxide, a 
dianhydride, or a bis^msaturated cpd.. and (b) crosslinked polymers of type (a) alkylated with an epoxide, an ethylenically unsaturated cpd, 
diloroaceUc acid, propanesulthane or butanesuHone. The crosslinking is effected with 0.25-0.35 mol. crosslinking agent per amino group of the 
polyamino-polyamide. In the agents, the polymer displays the following properties: conq)letcly soluble in water, without gel-formation, to give a 10% 
solution; 10% aq. solution has a viscosity >3cP at 25 degrees C; contains no reactive groups, has no alkylating properties, and is chemically stable. The 
alkylated polymers of type (b) are claimed as new products. The hair-conditioning agents can be used at normal ten:q)eratures and arc compatible with 
anionic shampoos. The agents are readily applied to moist hair, after drying, the hair retains good elasticity ensuring good retention of bair-fonn. 
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Composition oosm^tique pour oheveux contenant \m polTni^re pr6- 
par* par polycondensation d'\m compos* aoide oomme I'aolde adi« 
pique et d»une polyalooylftne-polyamine comme la diethyl tostria^ 
mine qu*on fait ensuite rtfa^r aveo l*«piohlorhydrlne. 
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nes 3-24? le r^suntf * * 
Composition pour mise en pile des cheveux constitute par une 
solution aqueuse d*une substance risineuse soluble dans l*eaa. 
La subatanoe rtsineuse est un prodult obtenu par la reaction 
d'une rfrsine soluble daaa I'eaa et d'une substanoe soluble dans 
l*eau. La rtsine peut Stre tme rtsine d^aminopolyamide et d»<- 
pichlorhydrine et peut 8tre aussi alcoylte par un agent alcoy- 
lant monofonctionnel, L'aminopolyamide est obtenu par polycon- 
densation d'une polyalcoylteepolyamine et d«un aoide dicarboxy- 
lique. Dne partie de la polyalcoylftnepolyamine peut etre rempla 
c«e par une diamine. La proportion de substance rdsineuse dans 
la ccmposition est comprise entre 0,5 et lOjt etf 
poids et le pH de la oompoRition e.it compria entre 6 et 7j5 
environ. Des addltlfs usuels peuvent aussi Stre inoorports aux 
compositions. 
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condense avec I'oxyde d««thyl»ne, 1» xyde de propyl »ne, 
pichlorhydriae ou 1 glycldol. 
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La prisente in\^^on est relative & une compoq^^h cosmfitique qut 
permec d'amfillorer I'fitat des cheveux alnst que I'aspect de la chevelure. 

On salt en effet que les cheveux de n mbreuses personnes, par aulte 
de l'6tat g6n6ral ou des degradations consAcutlves & 1 'action d'agenr.a atmos- 
ph6rtques ou & 1 'action de traltementa tela que decolorations, permanentes ou 
telntures. sont souvent dlff idles k d6m61er et h colffer surtout en ce qui cor- 
cerne les chevelures abondantea. Us aont 8«n6ralement , et h dea degrfia divers, 
sees, ternes et rfeches ou oanquent de "vigueur" et de "nervoslti'. 

On a essaye de limiter ou de corriger cea dfifauta en appllquant sur 
les cheveux une composition de "conditlonnement du cheveu" destlnde & amfillorer 
I'etat du cheveu humide et du cheveu sec alnsl que les operations de pelgnage 

et de mlae en forme. 

On entend par "conditlonnement du cheveu" 1' operation qui. tout en 
facllltant le dfimeiage et le pelgnage des cheveux humides, communique aux 
cheveux sees du "gonflant" et de 1 'eiastlcltd. ce qui assure un bon roalntlen 
de la coiffure. Les agents asaurant le "conditlonnement du cheveu" sont appel^« 
"eondltionneurs". 

On a d<J& utilise pour le conditlonnement des cheveux des polym&res 
synthetiques tels que les polyethylene Imlnes , les polyvlnylpyrldl nea , le 
polychlorure de p-vlnyl-benryl trlmethylamnionlum, le polychlorure de dlallyl- 
dlmethylammonium. Ces polymferea presentent l ' Inconvenient de ne pas 6tre com- 
patibles avec les shampoolnga anlonlques. 

On a egalement utilise deji dans des compositions pour cheveux des 
polymferes polyamlno-amldes (obtenus par la polycondenaation H.'un aclde dlcar- 
boxyllque et d'une polyalcoylfene polyamlne). des polymferee polyamlnoureylfene et 
des polymeres alkyUne polyamlnes modifies, en particuller par 1 'eplchlorhydri 
ne en dea quantites proches des proportions stoechlometrlques par rapport aux 
groupements amine d u p o I y a m 1 n o-a m 1 d e . L ' addition de ces 
quantites Importantes d ' eplchlorhydr ine a pour consequence la presence dans ie 
molecules du polymfere reticule de groupements reactifs. Ces polymSres compor- 
tent cn effet des groupements alcoylants susceptibles de reaglr sur des grc . 
pements nucieophlles tels que lea amines, les thiols, lea sulfites, etc... A 
tltre d'exemple de tels groupements alcoylanta. on peut clter les cycles 
azetldlnlum.. 

La premlftre consequence de I'exlstence de tels groupements rtfactlfR 
est un manque de stabliue de ces composes qui peuvent se d^gradcr lorsqu'lU 
a nt abandonnes en solution. 

P«r alUeurs. l' xlstence de tels gr upem hts alcoylants rend ces 
prodults eolnemment suspects p ur leuf application sur la pe.u d« I'homme. 
) On a egil ment rec mmande I 'ut ll Isat Ion comnw! "condlt lonneur pout 
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cheveux" de polymfere thermodurclssables k r^tlculer par la chaleur. 

La pi^^ite invention a pour objet ui^^^ndltlonneur pour chevcux" 
qui supprtme ces tnconv^nients , et qui est constitu^ par un polyamlno-p lyamide ' 
r^ticul^ ne pr^sentant pas de gr upements r#actifs et stable chlmlquement. 

La presence invention a aussi pour objet une composition de condi- 
tlonnement pour cheveux, qui puisse Ctre appliqu6c h la temperature ordinaire 
et qui se pr4sente sous la forme d'une composition pr^te k I'emploi. 

La present e invention a encore pour objet un "condit ionneur pour 
cheveux" qui soit compatible avec les shampooings anioniques , tout en assurant 
un d6m61age satis faisant des cheveux humides, et une bonne elasticity des che- 
veux sees, de fa^on h assurer un bon maintien de la coiffure. 

La presente Invention a ^galement pour objet une composition C08m6- 
tique pour cheveux contcnant au motns u»* polymfere rdticul* soluble dans I'eau, 
obtenu par rdticulation d'un polyamino-polyamide (A) pr^pard par polycondensa- 
15 tlon d'un composiS acide sur une polyamine. Le compost acide est choisi parmi 

(t) les acides organiques dicarboxyliques , (ii) les aeid^a aliphatlques mono- 
et dicarbbxyliques k double liaison 6thyl«nique, (iii) les esters des acides 
pr^cit^s, de preference avec les alkanols inferieura ayant de 1 & 6 atomes de 
carbone, (iv) les melanges de ces composes. La polyamine est choisie parmi les 
20 polyalcoylfene-polyamines bis primaires mono- ou dieecondaires . 0 & 40 moles % 

de cette polyamine peuvent fitre remplacees par une amine bis primaire de prefe- 
rence 1 •ethylhnediamine ou par une amine bis-secondaire de preference la pipe- 
rarine et 0 ^ 20 moles 7. peuvent fitre remplacees par 1 'hexamethylfenediamine. La 
reticulation est realisee au moyen d*un agent reticulant (B) choisi parmi les 
25 epihalohydrines, les diepoxydes, les dianhydrides , les anhydrides non satures, 

les derives bis insaturds ; la reticulation est caracterisee par le fait qu'elie 
est realisee au moyen de 0,025 i 0,35 mole d 'agent reticulant par groupement 
amine du polyamino-polyamide (A) et generalement de 0,025 k moins de 0,2 et 
en particulier de 0,025 k moins de 0,1 mole d*agent rdticulant par groupement 
30 amine du polyamino-polyamide (A) ; 

Dans la composition selon 1* invent ion le polym&re rdticuie presente 
1 'ensemble des caractdristiques suivantes : 

(1) il est parfaltement soluble dans I'eau k 107. sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d*une solution k I A dans I'eau & 25*C est supdrieure k 3 cen- 
35 tipoises et habituellement comprise entre 3 et 200 et plus specialement elle 

est egale ou supdrieure ft 20 centipoises et infer ieure k 50 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement rdactif et en particulier il n'a pas de 
propridte alcoylante et il est chimiquement stable, 

L 8 acides utilisables p ur la preparation des polyamino-polyamldes 
40 (A) sont choisis parmi : 



- Ic8 actdes organlques d^arboxy 1 Iqucs satur^s ayant de 10 at o?nc« di» c^r 
hohc, par exempli lea aci^^ adlpLquc , tr lfn6thyl-2 ,2 ,^ c^^p.u,^ I |ii q\t»f . 
phtallques, lea acldoa allphatlquea mono- et dlcarhoxyl Iqiica A dmihle lialsiM^ 
^thyl^nlquCi par exemple lea acldes acryllque, m^thacry lique , iraconique. 
5 ParmL les acldes pr^f^r^s figurent l*aclde adlpique et les compos^a 

d*additlon d'une alcoyl^nedlamine avec des acldes insatur^a eels que des 
acldes acryllque, tn^thacry llque , Itaconique, 

L*aclde adlpique est part Icull^rement pr^£^r4. 

On peut ^galement utlllser les esters des acldes cl-dessus clt^s. 
10 II est ^galement possible^ d 'utlllser des melanges de deux ou plusleurs acldes 
carboxyllques ou de leurs esters. 

Les polyamlnes utillsables pour la preparation des polyamino-polyami- 
des (A) sont cholsis parml les polyalcoyl^ne-polyamines bis prlmalres mono-- 
ou dlsecondalrea , par exemple la dl^thyl^ne trlamlne, la dlpropyl^ne trlamlne, 
la triithyline t^tramlhe et leurs melanges* 

La polycondensat Ion eat rdalls^e par des proc^d6s connus,« par melan- 
ge des rdactlfs, puis chauffage entre SO*" et ZSO^C, et de preference entre lOO 
et 180"C pendant 1 ft 8 heures selon les r^actlfs utilises. Apr^s un chauffage 
h reflux total pendant 1/2 heure h 1 heure, on ^limine l*eau ou l^alcool forme 
20 au cours de la polycondensatlon, d'abord h presslon ordinaire puis sous prcsci... 
redulte. 

Les reactions ont lieu aous un courant d'ascte pour 6vlter lea colo* 
rations trop Importantes et faclllter 1 'elimination des substances vclatHos. 

En effectuant la rdactlon on utilise de preference une quantlte d'a-> 
25 clde dlcarboxyllque et d* amines en proportions equlmoieculalres par rappotL au> 
groupements amines prlmalres des poly^alcoyl^ne-polyamlnes . 

Selon un mode de preparation preferd on effectue la polycondensatlon 
1^ de la poiyalcoylfene-polyamlne cholsle de preference parml la diethylfene trJa- 

mine, la triethyl^ne tetramlne, la dlpropyl^ne trlamlne et leurs melanges » 
30 solt (1) sur un dlaclde carboxyllque de preference 1' aclde adlpique ou son esicr 
dimethyl ique , solt (11) sur le prodult Intermedlalre d'addltlon d'une mol^'culr 
d*ethyienedlamlne et de deux molecules d 'ester methyllque d'un aclde ethyienl- 
quement non aature tel que I'acrylate, le methacrylate ou I'ltaconatc de 
methyle. 

35 Lea reactions d*addltlon de 1 ' ethyl&nedlamlne aur lea oatots Inaatur^h* 

sont reallaees par melange dea reaetlfa entre 5** et BO'^C, et lea reactions dc 
poly condenaat Ion par chauffage pendant 30 & 60 minutes ft relluxt puLii avcc 
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Elimination de^^lcool mdthyllque h 120«150''C^^ de l*eau h U0-17S**C» d'a* 
bord h press lolHR^dlna Ire puis sous un vide paWRl de 15 nrni de mercur . 

Les polyamlno-polyamldes (A) ainsl obtenues ont une viscoslt£ dans 
I'eau h 107. et k ZS^'C Inf^rleure A 3 centipolses. 
5 La constlcutlon des polyamlno-polyamides pr£f£r68 (A) peut fitre 

representee par la formula g^n^rale (I) 

-^OC . R . CO . Z J (1) 

R reprtsente un radical bivalent qui derive de I'acide utilisd ou du pro- 
10 duit d*addition de I*acide avec l*amlne bis-primaire ou bis-secondaire, 

Parmi les significations prEfErEes de R on peut citer les suivantes 



15 - CHj - CHj - NH - CHj - CHj - NH - CHj - CHj - 

- CH - CHj - NH - CHj - CHj - NH - CHj - CH - 

CH3 

- CH - CH- ^CH, - CH - 



^ - CH2 - CHj - ^ j 



20 CHj - e - CH, 



Ces radicaux d^rivent respect ivement de l*acide t^rdphtalique , de 
l*acide adipique. du produit d 'addition de 1 '6thyl&nediamine aur lea acides 
acrylique, m£thacrylique et Itaconique ou leurs esters. 
25 Zrepr^sente : 

1) dans les proportions de 60 k 100 moles le radical 



oCk X " 2 et n " 2 ou 3 ou bien 
X - 3 et n - 2 

30 ce radical d^rivant de la di^thylfene triamine, de la tri^thylfene tdtramine ou 
de la dipropylfene triamine ; 

2) dans les pr portions de 0 & 40 mole % le radical (II) ci-dessus, 
dans lequel x » 2 et n " 1 et qui derive de 1 *£thylfenediamine , ou le radical 
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N- d^rivant de la plp£rasine ; 



3) dans les prj^&rcions de 0 ^ 20 moles % le ^|^cal 
- NH - <CH2)g - NH - d^rTWnt de 1 'hexam^thy IcMiedlamlnc.^P 

Les polyamino-pol yamldes alnsi obtenus sont ensulte r6ticul6s par 
addxtion d*un agent r^tlculant. On utilise comme agent r^ticulant un compost 

5 bifonctionnel ch isi parmi (a) les ^pihalohydr ines » par exemple 1 ' ^pichlorhydr 1 • 
ne ; (b) les diipoxydes par example le diglycidyl^ther , le N,N'-his 6poxy 
propyl pip£razine ; (c) les dianhydrides » par exemple le dianhydride de I'aci- 
de butane t£tracarboxylique , le dianhydride de l*acide pyromellitiq.ue ; (d) les 
d£riv£s bis insatur^s, par exemple la divinylsulfone , le mSthyl&ne bis acrylami- 

10 de. 

Un agent r^ticulant d 'utilisation avantageuse est I '^pichlorhydrine . 
D*autres agents r^ticulants pr^f^r^s sont la divinylsulf one, le m^thyl&ne bis 
acrylamide, le diglycidyldther et la N,N'-bis 6poxy propyl pip^razine. 

Ces agents r^ticulants donnent naissance respectivement aux radicaux 

^15 suivants : 

- CHj - CHOH • - 



- CH^ - CH^ - S . CH^ - CHj - 



If 

S 

n 

20 . CH2 - CHj - CONH - CHj - NHCO • CHj - - 



- CHj - CHOH - CHj - O - CHj - CHOH - CHj 



- CH2 - CHOH - CHj - - CHj - CHOH - CH2 - 

Les reactions dc reticulation sont r^alisdes entre ICC ct 9CC, ^ 
partir de solutions aqueuses de 20 k 307o de polyamino-polyamLde auxquelles on 
||p5 ajoute I 'agent r^ticulant par tr^s petites fractions jusqu'a obtenir un accrois- 
sement important de la viscosity mais sans toutefois atteindre le gel qui ne 
se solubiliserait plus dans I'cau. La concentration est alors rapidement ajus- 
t^e h 10% par addition d'eau et le milieu riactionnel 4vcntuellcment refroidi. 

Selon une caract^rist ique esseiitielle dc 1 'invention, on cmploie pi;i.r 
30 la reticulation dea polym^res poly amino-pnlyamLdes dc a02'3 u 0 .y* moled'agcnt r^tim- 
lant par groupement amine de polyamino-polyamidc, Une categoric int^rcssantc c';- 
cea polym^res r^ticul^s est obtenue en utilisant de 0,025 h moina de 0,2 
mole d'agent r^ticulant par groupement amine du polyamino-pol yami dc . Une auLii 
categoric avantageuse de polym&res r^ticul^a est obtenue en utilisant de 0,O?.% 
35 h moins de 0,1 mole d'agent rdticulant par groupement amine du polyamiuo- 
polyamide. 

Lea proportions de r6ticulant h utillscr, qui varlent scion la nature 



du polyamlno-polynmide ct du r^tlculant, peuvcnt fitre d£termin«e8 facilement 
en ajoutant 1 nt rfittculant ddslr^ h una a Ion aqueuae du polyamino-poly*' 
amide Jusqu'a ce que la vtscosltd d'une solution h 107. aolt, h 25*^C, comprlae 
entre 3 centlp iaea et l*6tat de gel tout en conaervant une aolublllt^ parfalta 
dana I'eau. 

Le dfipassement dee proportions de rdtlculant cl-dessus indlqu^es 
entralne la formation d'un gel non dlluable & I'eau, par suite d'une rdticu* 
lation trop Importantc. En augmentant encore la quantity de r^ticulant on 
obtient h nouveau dea polymferea qui aont aolubl«a dana I'eau mais pr^aentent 
un caract&re 6volutif en fonctlon du tempa et de la teiapfirature. Ce caract&re 
dvolutif eat da h la pr^aence dana le polym&re r£ticul6 de aubatituanta r6ac~ 
tifa vla-ft-via de groupementa nucl^ophilea, Quand on utiliaa comma agent r<tl- 
culant 1 '^pichlorhydrine en dea quantit^a prochea dea proportiona atoechlomi- 
triquea, lea aubatituanta r6acti£a aont conatitu^a prlnclpalement par dea 
cyclea azfitidinium 

© 

I 

OH 

Les polymferes r^ticulds obtenus h partir de polyamino-polyamides 
conhus dana la technique et ut Iliads dans des compositions pour les chaveux 
renferment des groupementa rdactifs et de ce fait se conaarvent mal, 

Les polym&res rdticulds selon la prdsente invention ae conaervent 
blen et aont compatibles avec lea tensio-actifs anioniquea tout en asaurant 
un bon d4m6lage des cheveux humldes. Cettc compattbilit* avec lec tenaio- 
actifs anioniquea peut encore 6tre amdliorde par alcoylation dea groupementa 
amines secondaires des polyamino-amides r^ticul^a. L' alcoylation augmente la 
solubility dana l*eau des polyamino-amidea rdticul^a, en pr^aence de tenaio- 
actifs anioniquea. 

On peut utiliaer comme agent alcoylant : 

1) un dpoxyde. par exempt e le glycldol , I'oxyde d'^thyl^ne, I'oxyde de propyl- 
ene ; 

2) un compoad A double liaison dthyldnique, par exemple I 'acrylamlde , I'acide 
aery 11 que ; 

)) 1 *Aclde chlorac^t iqup . 

i. » a!V nUane sultune, par exemole la propane sultone ou la butane sultone, 

I 'a1 coy lat ion des pol yamlno -amides rdtlculds est rdallsdc en solution 
A'^iiftiflr. la concentration de 10 A 307., A ure temp^ratur comprise eviire 10 

« Irtatix d'alci^v lat Ion par rapport S la baaiclt^ totaU c'eat -A -dire le 



7 



2252840 



m 



nombre de moles d ^agent ^H>ylant flx£ par rapport au "^^^j^ total de groupe- 
ments amine varie de 0 & o07.. L'indice de basicity du polym&re exprimfi en meq/g 
indique le nombre total de milli£qulvalents d 'azote baslque par gramme* 

Lea polym&rea rdticul^a selor. 1 'Invention peuvent 6tre utillafia dans 
5 dlff ^rentes compoaltlona c amdtlques pour cheveux, pour le traitement des 

cheveux normaOx et plua partlcullferement dea cheveux aenalblllaia* Ila peuvent 
auaai fitre utllla^a A dea concentre tiona de O,! ft S%» de pr6f6rence de 0»2 ft 
2,5% et avantageuaement de 0,3 ft 1,3% dana dea compositions coam^tlquea pour 
cheveux et plus partlcullSsrement dans dea compoaltlona de shampooing, tel 
10 que shampooing anlonlqae, catlonlque, non-lonlque, amphotftre ou swltterlonlque, 
de shampooing colorant, de telnture, de gel colff&nt, de lotion coif f ante, de 
lotion pour "bruahlng", de lotion de mlae en pile, de lotion rlnc^e (rinse), de 
lotion renfor^atrlce de mlse en plls non rlnc^e, dana des compositions reatruc- 
turantes, dans des compositions cosm^tiques plua ap^clflquea telles que lea 
15 compoaltlona antlpelliculaires , antis^borrh^iques • 

On entend par lotion rlnc^e, une lotion qu*on applique apr^s le 
ahampooing pour obtenir un effet de "condltionnement dea cheveux'* et que I'on 
rince aprfts un temps de pause. 

On entend par "lotion pour brushing** ou lotion de mlae en forme, 
20 une lotion appliqu^e aprfts le shampooing et qui favoriae la mlae en forme de 

la chevelure, cette mlae en forme 6tant effectu^e aur cheveux moulll^s ft I'al- 
de d'une brosse, pendant le a^chage des cheveux ft l*alde d'un atfcholr ft main. 
Cette technique convlent pour lea cheveux relet Ivement courts. 

On entend par lotion renfor^atrlce de mlae en plla non rlnc6e, une 
25 lotion appllqu£e aprfta shampooing et avant la mlse en plls^ qui n*est paa 
rlnc^e et qui faclllte la mlae en plla et am^llore aa forme et aa dur^e. 

On entend par lotion reatructurante une lotion qui contlent dea 
prodults renfor^ant la chatne Mratlnlquo dea cheveux. A cette claaae de 
produlta appartlennent lea d^rlv^s m6thylol6s tels que ceux d£crlta dana lea 
30 brevets fran^aia N* 1.527.085 et 1.519.979 de la demanderease. 

Ces agents restructuranta sont en g^n^ral utilia^s en comblnaison 
avec des compos^a cationiques qui facilltent le d^meiage des cheveux ft I'^tat 
humide mais pr^aentent 1 * inconvenient de donner aux cheveux un aspect poisseux 
ft 1 *6tat sec. 

35 Les compositions cotmtftiques pour cheveux contenant un polym^re 

r^tlculi selon l*invention peuvent avoir un pH compria entre 2 et 11 et de 
preference entre 3 et 8. 

Ellcs peuvent a pr^aenter sous les diverses formes habltu lles,c*est 
ft-dlre : s lutl ns aqueuses ou hydr alco liqu s, gels, crftoes, dispersions 



bu a ua forme d^a^MAola. 

El lea pcMKit contenlr en plua du polymil^Vr£tlculd toua lea compo- 
aanta utLliaia 4ana lea compoaitlona pour chaveuXi nocamment dea agenta de 
aurface anlonlquea, catlonlquea, amphotferea, zwitterloniquea ou non*loniquca , 
8ynerglatea» atabiliaanta, dpaiaaiaaanta, dmulaionnanta, adouciaaanta , agenta 
de conaervat lon» colorant a, parfuma, etc. Cea compoaitlona peuvent 6galement 
comporter d'autrea rdatnea coamdtiquea, en partlculier non-ionlquea , catlonl- 
quea ou anlonlquea. .... 

L'aaaociatlon dea condltlonneurs de la pr£aente Invention avec lea 
.0 agenta de aurface non-lonlquea fournlt dea ahampoolnga partlculi&rement Intfi- 
reaaanta notammcnt pour le ddrofilage plua facile dea cheveux, 

Parmi les polymferca ou r^sines cosmdt Iquea prdf^r^a pouvant fitre 
utllla^a en combinalson avec les polymbres rdtlculds on peut clter les 
copolymferes acide crotontque 107.-ac4tate de vlnyle 90% d'un poida moldculalre 
15 de 10.000 k 70.000, le copolymfere vlnylpyrrolldone (VP) -acetate de vlnyle (AV) 
ayant un polds mol^culalre de 30.000 & 360.000, le rapport VP:AV dtant comprls 
entre 30:70 et 70:30, lea copolymferea de polyvinylpyrrolidone quaternalrea 
ayant un polda moldculalre de I'ordre de I. 000. 000, tcl par exemple que le 
polymfere vendu aoua la marque "GAFQUAT 755" par G A F Corporation, lea polym^- 
20 rea catlonlquea resultant de la condenaatlon de la plpdraslne ou de aea d^rl* 
v€s (1) aut dea compears blfonctlonnels tela que des dlhalogSnures d'alcoyles 
ou d*alcoyl*arylea, dea bla-6poxydea , dea ^plhalohydr Inea , dea d6rlv6a bla 
Inaatur^s et/ou (2) aur une amine prlmalre dont lea deux atomes d'hydrogfene 
peuvent Ctre aubbtltu^a et qui ae comporte comme un compose blfonctlonnel ; 
25 (3) & la fola aur une dplhalohydr Inc et aur une amine hydroxyl^e telle que la 

dlglycolamlne, la 2-amlno 2-ro«thyl 1 ,3-propanedlol ou aur un amino aclde tel que 
le glycocolle. 

Farml les agenta de aurface pouvant etre utilises en combinalson avec 
les polymferea r^tlculds on peut clter (a) lea agents de surface anlonlques 

30 tela que les sels alcallns ou cfalcanolamlnes des alcanes sulfonates, alcoyl 

sulfates et alcoyldther aulfatea et leurs prodults de condensation avec I'oxydc 
d*«thyl^ne par exeaple le lauryl et le myrlatyl dther sulfate de aodlum ou de 
trldthanolamlne, le aeml-eater aulfoaucclnate dlsodlque d*alcanolamldes, 
(b) lea agenta de aurface non-lonlquea tela que (I) lea produlta de condenaa- 

35 tlon d'un monoalcool, d'un a-dlol ou d*un alkylphinol avec le glycldol par 

exemple lea compoada de formule R-CH0H-CH2-0-/"CH2-CH0H-CH2-07^H dana laquelle 
R d^slgne un radical allphatique, cycloallphatlque ou arylallphatlque ayant de 
7 A 21 atomea de carbone t leura m^langea, lea chatnes allphatlquea pouvant 
comporter dea groupementa «ther, thio^ther t hydroxymtfthyUne et l^n^lO ; 

40 (11) lea comp a^a de formule RO /C^H^O (Cll20ll)7^it 
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dans laquelle R ddslgne^^rndlcal aUyle, alk^nyle ou laryle et n 1.0 : 

(c) lea agents de surface caLtoniqucs tols que (I) le chlorure de dimethyl 
hydroxymfithyl cfityl ammonium ou (11) le br mure de t^.trad^cyl tr Imdthy lammonliun: 

(d) ICS agents de surface amphotfercs tels que les d£rlv£s carboxyliques de 
l*imldaeole. 

Les compositions cosm^tlquea pour chcveux selon 1 'invention devant 
etre appllqu^es sur les cheveux senslbiUsds renfcrment avantageusement un 
Electrolyte. La presence de 1 • Electrolyte dans la composition rfiduit ou suppri- 
me la tendance qu'ont les cheveux sensibilisEa i fixer durablem-.nt l«s poly- 
m&res. On utilise comme Electrolytes des scls alcalins ou alcalino-tervtux d de- 
cides minEraux ou organiques, solubles dans I'eau et de prEfErence les chloru- 
res et acEtates de sodium, de potassium, d 'ammonium et de calcium. La quant ItE 
d'Electrolyte n'est pas critique. Elle est de prEfErence comprise entre 0,01 h 
57. et avantageusement de 0,4 & 37. du poids total de la composition. Le rapport 
Electrolyte :polymfere est compris entre 0:1 et 1,5:1. 

Les polym^res polyamino-amides <I) rEticulEs avcc les agents rEticu- 
lants ci-dessus indiquEs et alcoylEs avec un agent alcoylant choiai parmi 
l*acrylamide et le glycidol sont des composEs nouveaux. 

Lors de 1 *alcoylatlon d'un polym&re polyamlno-amide rEticulE avec 
I'acrylamide de formula CH^'^CH-CONH^ ce dernier se condens^* sur les groupemenLt 
amine primaire et/ou secondatre en donnant des chatnes de formule 

-Ij-CH^-CH^-CONH^ ; 
le glycidol dans les mEmes conditions conduit h des chalnes de formule 

•N -CH 2 -CHOH -CH jOH . 
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EXEM?Ii: 1 

Polycondcnsatlon^^l'aclde adlpiqne et de U di^^i6ne trlamlne. 

La consntution du polymfere obtenu peut «tre caract6rls6e par le 
motif sulvant : 

£0C - (CHj)^ - CONH - (CHj - CH^ - NH)^ j- 

A 619 g (6 moles) de dlfithylfene trlamlne, on ajoute, sous agitation 
et en atmosph&re d 'azote, en 15 minutes, 876 g (6 moles) d'acide adiplque. On 
c';auffe ensuite le melange rfiactionnel k 145-150»C, temperature & laquelle on 
note une condensation d'eau. On raaintient au reflux pendant 45 minutes puis 

n ^limine I'eau par distillation h pression ordinaire pendant 2 heures, puis 
sous pression r«duite (15 mm de Hg) pendant I heure. La temperature de chauf- 
fage augmente progress Ivement Jusqu*& 170'C. 

Le produit alnsl obtenu est coul6 & chaud. II se pr«sente, apr&s 
refroldlssement, sous la forme d'une r^sine dure et cassante. Elle est trans- 
parente de couleur Jaune-vert et se solubillse compl&tement dans I'eau. 

EXEMPLE la 

Reticulation du polymfere obtenu selon I'exemple 1 avec 1 'epichlorhydrlne. 

A 200 g de rfislne, obtenue aelon le procide dficrit dans I'exemple I, 
dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d 'eplchlorhydrlne. 
On chauffe le melange Jusqu'S 90-C, puis on ajoute par trfes petltes frsctions 
et a des intervenes de 5 i 10 minutes. 1,8 g d 'epichlorhydrlne Jusqu'A I'ob- 
tentlon d'une vlscosite super leure & 50 centipoises A 65 "C. 

La solution est alors diluee immediatement & une concentration de 107. 
25 d'extralt sec par addition de 1098 g d'eau. 

La vlscosite apparente mesuree apr&s 24 heures et & 25*C est de 31 
centipoises au gradient de vitesse de 26,3 sec~^ 

p La quantlte de reticulant utilisee est de 11 moles d 'epichlorhydrlne 

pour 100 groupements d 'amine. 
30 EXEMPIZ lb 

Reticulation du polymere obt«nu selon I'exemple I avec la methylene bis acry- 
l amide. 

A 70 g de reslne preparee aelon le precede decrit dans I'exemple I 
et dissous dans 280 g d'eau on ajoute, & la temperature amblante et sous agl- 
35 tatlon, 7 g de methylene bis acrylamlde, puia on chauffe le melange a 80-90«C. 
Aprfes 1 heure de chauffage on observe un accroissement important de la vlscosi- 
te. Le melange est alors dilue h 10% d'extralt sec par addition de 413 g d'eau. 

On obtient une solution llmpide ayant une vlscosite apparente de 32 
centipoises, raesuree apr^s 24 heures k 25 "C et sous un gradient de vitesse de 
40 26,3 sec . 



La quantity ^^6ticulant utllls^e est de l2^^^ole8 de mithylfene 
i^^Kupementfi amine du po ly amino • ^Bf' 
EXEMPLE Ic 



bis acrylamide par lOO^PSupementfi amine du polyamino-^Bf amide. 



Reticulation du polym^re obtenu a#tlon I'exemple. I avec la N ,N ' -bi8-«poxy 
propyl pipdrasine. 

A 20 g de polym&re pr£par£ aelon U. proc6d6 dicrlt dana l'ex#tmple I 
et diaaoua dana 80 g d'eau, on ajoute^ h temperature ordinaire et aoui agitation, 
1,50 g de ;<yN'-bi8-epoxy propyl pip£razLne, puia on chauffe le melange k 70<80*'C* 
Aprfea 15 minutes de chauffage on obtlent un gel qu'on dilue lmm4diatement A 
10% d*extrait sec par addition de 113,5 g d*eau« 

On obtient une solution limpide ayant une viecoaitfi de 32 centip i- 
sea mesutee aprfea 24 heurea & 25^0 et sous un gradient de viteaae de 26»3 
aec.*^ . La quantity de r^ticulant utilia6e est de 7.3 molea de N,N*-bia- 
epoxy propyl pip6razine pour 100 groupements amine du polyamlno -polyamide. 

EXEMPLE Id 

Reticulation du polym&.re obtenu aelon I'exemple I par la divlnyl aulfone. 

A 20 g de polym&re prepare selon I'exemple I et diaaoua dan& 80 g 
d*eau on ajoute, goutte h guutte, k temperature anibiante, Juaqu'St obtenlr un 
debut de geiification, li7 g de divinyl sulfone. On dilue alore rapidement 
avec 100 ml d'eau. 

La viscoaite apparente d'une solution h 10%, meauree aprfes 24 heures, 
h 25^C et au gradient de vitease de 26,3 sec."^ est de 27 centlpolaea. 

La quant ite de reticulant utilisee est de 13,9 molea de divlnyl 
aulfone pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE II 

Polycondenaation de I'acide. adipique et du melange diethylfene triamine.-plpera- 
sine. 

La constitution du polyro^re prepare peut etre representee par lea 
deux motifa ci-apr^s repartia atatlstiquement dans les proportions de 2:1. 
-/"OC - (CHj)^ - CONH - (CHj - CH^ - NH)2,? 




Le melange de 438 g (3 molea) d'acide adipique et de 86 g (1 mole) 
de piperasine eat chauffe, a'/ua agitation, et en atmosphere d*azote pendant 
2 heurea h 120-13S''C. On ajoute ensuite, h cette temperature et en I'espace 
de 90 minutes, 206 g (2 molea) de diethyl&ne triamine. On diatille l*eau 
formee pendant 1 heure k 140-170'* C k presaion ordinaire, puia 1 heure k 170- 
175''C aoua 15 mm de Hg. 

Le pr duit ainai obtenu ae presente sous la forme d*une reaine 
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dure, cassante ^transoarente et de couleur jaun^vert. 



e^^ransparente et de couleur jau^^v 

EX EMPLE Ila 



Reticulation du polym^re obtenu selon I'exemple II avec de L *£pichlorhydrine. 

A 200 g de r69ine, obtenue selon l*exemple II et diss ute dans 800 g 
5 d'eau, on ajoute, sous agitation, 9 g d ' ^plchlorhydxine h temperature ordinai- 
re. On chauffe ensuite le melange & 90^*0 et on ajoutc encore 1,1 g d'6pichlo- 
rhydrine par petitps fractions & 5 ou 10 minutes d* intervalle , Juaqu'ft 
obtenir une viscosite de 50 centipoites. 

La solution est alors rapidement dilute avec 1091 g d*eau pour 
10 obtenir une concentration de 10%, 

La solution ainsi obtenue est limpide et sa viscositd, mesurde 
apr^s 24 heures h 25*'C, et au gradient de vitesse de 26,3 scc*^ est de 52 
centipoiaea. 

La quantity de r^ticulant utiliaee eat de 13,2 moles d'epichlorhydri- 
15 ne pour 100 groupeuents amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE III 

Polycondensation de I'acide adipique et de la triethylfrne tdtramine. 

La constitution du polym^re prepare dans cet example peut 6tre 
representee par le motif : 
20 •£ OC - (CHj)^ • CONH - (CHj - CHj - NH)3 ^ 

A 292 g ( 2 moles) de triethyl^ne tetramine, on ajoute, sous 
atmosphere d^azote, en I'espace de 20 minutes, 292 g (7 moles) d*acide adipi- 
que, par petites fractions et sous agitation. On chauffe ensuite le melange 
25 au reflux total A 145 pendant 1 heure. On eiimine I'eau formee par distil- 
lation h la pression ordinaire pendant 3 heures et sous pression reduite de 
15 mm de mercure pendant 1 heure en ^levant progressivement la temperature 
Juaqu'ft 170-175*0. 

On obtient ainai une resine transparente de couleur Jaune,dont une solv 
30 tion & lOX presente une viacosite, h 25''C, inferieure h 2 centipoisea. 

EXEMPLE llla 

Reticulation du polymfere obtenu selon l^exemple III avec 1 ^eplchlorhydrine. 

A 200 g de solution aqueuae h 207. de polymi:re obtenu suivant le 
procede decrlt dans l*exemple III, on ajoute, rapidement et aoua agitation, 
35 1|8 g d'epichlorhydrine et on chauffe le melange k 90-95^0 pendant 30 minutes. 
On ajoute ensuite, A la meme temperature, tr&a lentement, 0,4 g d^epichlorhy- 
drine Jusqu*^ l*obtention d*une viscosite superieure h 50 centipoiaes. mesuree 
a 65*C. 

La s luti n est alors diluee immediatereent & une concentration de 
40 10% d'extrait sec, par additi n de 220 g d*eau. La aolution obtenue eat limpide. 
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SB viscosity d 25''C et c^^kadlent de vitessc de 26,3 se^kest de 24 centl- 
polses. 

La quantity totale d ' £pichlorhydrine ajout^e est de 0,0242 mole, 
ce qui c rresp nd ^7,8 moles de r^tlculant pour 100 groupements amine du 
polyamino-polyamide . 

EXEMPLE irib 

?. 'f^ culation du polymSre obtenu selon I'exemple III avec le re^thyl^ne-bis - 
acvylamide. 

A 100 g de solution aqueuse h 20% de polym&re, obtenu suivant le 
proc6d6 d6crit dans I'exemple III, on ajoute 0,8 g de m6thyl^ne-bis-acrylamide« 
puis on chauf£e le melange & 7O-80''C pendant 25 minutes. On obtient alors un 
gel mou que l*on dilue imm^diatement ^ une concentration de 10% d'extrait sec, 
par addition de 108 g d*eau. La solution obtenue est limpide. Sa viscosity, 
mesur^e apr&s 24 heures k 25^C et au gradient de vitesse de 26,3 sec' ^ est de 
43 cehtipoises. 

La quantity de m^thyl^ne>bis-acrylamide ajout^e ^quivaut ^3,4 moles 
de r6ticulant pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPUE: IV 

Poly condensation du produit de reaction de 2 moles d*itaconate de m€thyle et 
de 1 mole d * ^thyl^.nediamine avec la di^thyl&ne triamine. 

La constitution du polym&re pr6par6 dans cet exemple peut 6tre re- 
pr^senti par le motif : 

^ I N - CHj-CH^-N I ^ 



Premier stade 

A 620 g (3,9 moles) d*itaconate de m^tbyle, on ajoute » en I'espace 
d'une heure, sous agitation et en atmosphere d'azote, 118 g (1,95 mole) 
d*6thyiene diamine en maintenant la temperature ^ 30^*0. 

^pr^s une nult, h la temperature ambiante, on chau£€e k 80^C, pour 
eiiminer le methanol, d'abord h pression ordinaire, puis sous pression t^duite 
de IS mm de Hg. On note alors 1 'apparition d*un pr^cipitd. On reprend le 
melange r^actionnel avec 500 ml de benzene et on distille l*az4otrope methanol- 
benzine. 

On concentre ec on reprend le r^sidu avec de I*acetone, On obtient 
ainsi, avec un rendement de 82% le N ,N ' -dthylfene-bls -/a-carb xylate de m^thyle 
2^ pyrrolidon^ . s us £orme de poudre blanche ayant un point de fusion de 141- 
142'*C et un indice de saponification de 6,35 milli Equivalent /gramme. 
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Deuxl ^roe stadci 



A 198^^(0,63 mole) de diester ainsl obtenu, on ajoute, k temperature 
amblante, 65,5 g (0,63 mole) de didthyl&ne trlamine ct on distllle le methanol 
form* par chauffage ^ 120-130'C, d'abord k presslon ordinaire pendant 90 mtnu- 
tesr puts. sous press! n r^dulte de .15 ma de Hg pendant 30 minutes. 

On obtlent alnsl une r^slne transparente , dure et cassante de 
couleur Jaune-vert, parfaltement soluble dans I'eau. 

EXEMPIE . IVa 

Rdtlculatlon du polymfere obtenu selon I'exemple IV avec de 1 *£plchlorhydrlne. 

A 200 g de r^sine dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agita- 
tion, 13 g d*4pichlorhydrine k la temperature ambiante. On chauffe le melange 
h 90'C et on ajoute encore, par petites fractions, & 5 ou 10 minutes d'inter- 
vallc, 2 g d'gpichlorhydrtne, Jusqu'St I'obtention d'un d^biit de g^lif ication. 
On dllue alors rapldement avec 1135 g d'eau froide pour ramener la solution 
h 107. d'extralt sec. 

On obtient ainsl une solution limpide^ dont la viscosity, mesur^e 
aprfes 24 heures h 25**C et au gradient de vitesse de 26,3 sec"^ est de 49 cen- 
tipoises. 

La quantity d • 6ptchlorhydrine utilisde correspond h .22' moles pour 
100 groupements amine du polyamino-polyamide . 

EXEMPLE IVb 

Reticulation du polym&re obtenu selon I'exemple IV avec le methylfene-bis- 
acrylamide. 

A 50 g de polym&re obtenu dans I'exemple IV et dissous dans 200 g 
d*eau, on ajoute, ^ la temperature ambiante et sous agitation, 1,5 g de 
methyl&ne-bis-acrylamide, puis on chauffe le melange k 85-90''C. On ajoute en- 
suite, progressivement le reticulant Jusqu'^ obtenir une viscosite superieurc j| 
h 50 centipoises k 65 *C. On ram&ne alors la concentration du melange h 107. 
d'extrait sec, par addition de 285 g d*eau. 

On obtlent une solution limplde, ayant une viscosite de 54 centi- 
poises h 25''C et au gradient de vitesse de 26,3 sec*^. 

La quantite de mer.hyl^ne-bls -aery lamlde ajoutee est de 3,9 g et elle 
correspond h 16 moles pour 100 groupements amine du polyamino-polyamide . 

EXEMPLE V 

Polycondensat ion d*un melange de 2 moles d*acrylate de methyle et de 1 mole 
d 'ethyldnedlamine avec la diethyl^ne trlamine. 

La constitution du polym^re prepare dans cet exemple peut etre 
reprds ntee par le motif : 

— [^OC-CHj-CT-^.NH-CH^-CH^-SH.ai^-CH^-CONH.CCHj-CH^-mi-^^ 
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A 240 R (A mSHrs) d'^Chyl^nRdiamlne, on aJoulBr*" I'espacc de 2 
heures. & un« temperature Comprise entre lO'C et 20'C, aous agitation at en 
atmoaphfere d'ai te, 689 R (8 moles) d' aery lata de mfithyle. Aprfes I heure 
d* agitation & la temperature amblante, on a J ute 413 g (4molea) de diethtyl&ne- 
trlamlne. On dlatllle enaulte le m6fhanol form* par chauffage k 120-140*C pen- 
dant 2 heures ft la preaalon ordinaire et pendant 2 heures sous une preaslon 

r^duite de IS mm de Hg. 

On obtlent ainsl une r^alne transparente de eouleur Jaune-orange, 
qui en solution & 107, d'extrait sec, pr6sente une viseositd InfBrieure 6 2 
centipoises. 

EXEMPLE Va 

Reticulation du polymfere obtenu selon I'exemple V avec I • 6plchlorhydrine. 

A 200 g de polymfere, obtenu suivant le procdde de I'exemple V, 
dissous dans 800 g d'eau, on ajoute, sous agitation, 4 temperature amblante, 
> 45 g d'epichlorhydrlne. On chauffe progress Ivement Jusqu'ft 90"C, puis on 
ajoute, par petites fractions, & 5 ou 10 minutes d'intervalle, II g d'epi- 
chlorhydrlne Jusqu'A 1 'apparition d'un debut de geiification. On dllue alors 
rapideroent la concentration & lOX d'extrait acc, par addition de 1504 g 
d'eau froide. 

3 On obtlent ainsl une solution limpide ayant une viscosite de 

25 centipoises. mesuree apria 24 heures & 25'C et au gradient de vitesse de 
26,3 aec~^ . 

EXEMPLE Vi 

Poly condensation d'un melange de 2 moles de methaerylate de mdthyle et de 
25 I mole d'ethylisne diamine avec la didthyiene trlamlne. 

La constitution du polyro&re prepare dans cet exemple peut «tre 
representee- par le motif 
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-£oC-jM - CHj - NH - CHj - CH^ - NH - CHj-CH-CONH-CCH^-CHj -Nl**^ 



CH3 CH3 



A 180 g (3 moles) d'^thylfenis diamine, on ajoute « h la temperature 
amblante, 600 g de methaerylate de m6thyle (6 molea). On abandonne le melange 
pendant 3 Joura, puis on chauffe h 80*C pendant 3 heuree. On ajoute enaulte 
309 g de dldthyl6ne trlamlne (3 moles) et on chauffe h 120-12S*C pendant 
35 4 heures A la p r o s a Imordlnalra et pendant 90 minutes sous une presslon 
r6dulte de 15 mm de Hg. Le polycondensat alnai obtenu se pr^aente sous la 
forme d'une r^slne de eouleur vert -bronze. 

EXEMPiX Via 

P6tlculation du polym^re obtenu selon I'exemple VI avec le n^thyUne-bls- 
AO acrylamlde. 
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A 84,6 polym&re pr£par£ fiulvant le c6d£ d6crlt dans I'exem- 

pie VI et dlsaous dans 338,4 g d*eau, on ajoute, k la temperature amblante At 
80U8 agitation, 27,3 g de m^thyl^ne-bla-crylamide. Le melange eat ensuite 
chau££6 h 85-90^C pendant 15 minutes. On obtient alors un gel qui eat diluA 
imm^diatement h une concentration de 107. d* extra it sec, par addition de 669 g 
d'eau. On obtient une aolution limpide ayant, & 25^C et au gradient de vitesse 
de 26,3 sec , une viscosity de 53 centipoises. 

La quantity de r^.ticulant aJout£ correspond k 21,4 molea pour 100 
groupements amine du polyamino-polyamide. 

EXEMPLE VII 

Alcoylation & la propane sultone du polymfere r^ticul^ selon l*exemple la t 

A 3000 g de solution aqueuae h 107. de polyaminoamide r^ticulfi et prepare sel n 
l*exemple Ij et ayant un indice de basicity 0>45 meq/g (1 g de polym^re ren* 
ferme 0,45 . 10 *^ groupement amines) , on ajoute aous agitation et atmos- 
phere d*azote, 113, 5g (0,93 mole) de propane sultone. On chauffe enauite la ma8S|| 

r6acLionnelle k 60''C, pendant 4 heurea. On dilue avec 1020 g d*eau pour ramener 

la concentration & 10% d'extrait see. La solution ainai obtenue est de couleur 

Jaune, et pr^sente k 25 *C une viscosity de 12,6 cpa. 

EXEMPLE VIII 

Alcoylation au chloxac^tate de soude du polvmfere r^ticul4 selon I'exemple la t 
A 2000 g de solution obtenue selon I'exemple la, on ajoute sous agitation et k 
temperature ambiante 70 g (0,6 mole) de chloracdtate de soude, et on chauffe en- 
suite la masse r^actionnelle k 90''C, pendant 10 heures. On ajoute ensuite 270 g 
d*eau pour ramener la concentration k 10% d'extrait aec.On obtient ainsi une 
s lution limpide, de couleur Jaune paille et dont la viscoaitd ft 25*C eat de 21cp 

EXEMPLE IX 

Alcoylation au Rlycidol du polymfere r^ticulg selon I'exemple la ; 
A 1000 g de solution k 10% de polymfexe cationique pr6par£ selon I'exemple la on ^ 
ajoute en deux heures, sous agitation et H temperature ambiante, 27 g (0,36 mo- 
le) de glycidol. L'agitation eat maintenue pendant 5 heures et on dilue ensuite 
avec 265 g d'eau pour ramener la concentration & 10% d'extrait aec. On obtient 
ainsi une solution limpide, ligferement color^e, et dont la viscoaite mesur^e ^ 
2S*C, eat de 13,8 cpa. 

EXEMPLE X 

Alcoylation k 1 'acrylamide du polymfere reticule selon I'exetaple la ; 
A 1000 g de solution aqueuse k 10% de polyamlno amide prepare suivant I'exemple 
la, on ajoute A temperature ambiante » en presence d'une C^race de nitrite de 
sodium, 20 g (0,28 mole) d * acrylamlde . Le milieu r^actionnel est ensuite chauffe 
10 heures, & 60*C. Par addition de 180 g d*eau, on obtient une a lution limpide 
de polymfere k 10% de mati^re active et de viscosity ^gale 1 11 »2 cps k 25*C. 
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E PLES D'APPLIC 0 N 

EXEMPLE A 1 

Shampooing ani nlque 

- Laurylsulfate de tri^.thanolamlne 1^3 g 

- Dl^t hand amides d*acide& gras de coprah 3 g 

- Polym&xe pr^parS selon l*exemple la 1|S g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH « 7 



On applique environ 10 cm de cette solution sur une chevelur 
pr^alablement mouill^e. On masse l^gferement. On rince & I'eau et on effectue 
une deuxitoe application. On masse ^nergiquement pour obtenir une mousse 
abondante, on lalsse pauser une minute pour assurer la fixation du polym&re 
sur les cheveux puis on rince. 

On constate une grande facility de d^meiage des cheveux mouill£s 
(le pelgne glisse facilement dans les cheveux), le cheveu est tr^s doux, 
souple, malleable, la mlse en plis se monte avec une grande facility. Apr^s 
s€chage et Icrs du coiffage des cheveux sees, on constate 6galement une 



facility de d^m^.lage. Les cheveux sont nerveux et disciplines. 

EXEMPLE A 2 

Shampooing anionlque 

• Semi-ester sul f osuccinate disodique d 'alcanolamide modi£i£. . 13 g 

(commercialism sous la marque **Monomare DHL SO" 

- Lauryl^ther sulfate de sodium condense avec 2, 2 moles 

d'oxyde d' ethylene 15 g 

- Polymfere pr^par^ selcn l*exemple I a 1 g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH » 7,8 

EXEMPLE A 3 

Shampooing anionique 

- Lauryl^ther sulfate de sodium condense avec ?,2 moles d'oxyde 
d*^thyl^ne 12 g 

- Di^thanolamldes d'acides gras de coprah 4 g 

- Polymdre s^lon l*exemple Va 1»5 g 

- CopolymJ-res de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids mol^culaire de I'ordre de 1.000.000, commercialism 

sous la marque "GAFQUAT 755" par General Aniline and FlJm Corp. 0,3 R 

- Eau q.s.p loo r. 

PH • 7.5 



K XEhtPLE A 4 

Sharap^.^lng a iquc 

- Mvri5ityl ^thrr sulfAtc nndlum condens£ avec 2, S moles 

d'vxyde d'C^thyUne 5 g 

- Lauryl 6th*r sulfate do sodium condense avec 2,2 moles 

^ dVxyd* d 6thyl5nc I g 

f 

Polym^.re 9*^lon 1 'example IVa I g 

- Eau q.s.p 100 g 

pH » 8 

EXEMPLE A 5 

10 Shampooing animlquP 

- Lautyl sulfate d€ tri^thanolamine 10 g 

- Monr6Lhanolamldp$d*aridpa graft de coprah l»5g 

« llydtrlyfiat de ptot^:Ln>s d6riv£8 du collagtae h 80 % de 

matl^ro.s actives, commercialism sous la marque "HYDROPO 220" 

par STEFAN Chemicals 5 g 

15 - Pqlymjfere selon I'cxeinpie Ila 2 g 

• Eau q,s.p , 100 g 

pH » 4 



L* action des shampoolngs A 2 & A A est aimilaire k celle du 
shampooing A 1. Le shampooing A 5 am^liore en outre l*dtat des eheveux sibim^s 
20 f^.n donnant plus de resistance aux fibres eu plus de duretd aux eheveux. 



EXEMPLE A 6 

Ghampc^oing ncn-ioniqu'' 

R-CHOH-CHj-^O-^CH^-CHOH-CHj-O 5 " r 8 

R » melange de radicaux ncnyle dod£cyle 
25 - Pclymfere ^selon l*exempl€ la 2,5 g 

- Acide lactiqu^. q.s.p.... pH * 5 jj 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 7 

Shamp'^olng ncn-icniqu« 

30 R CHOll CH^ 0-2^ CH2-CHOH-CH2--0 jt- 35** X .nonyU A .dQdteyAe 12 g 

- Chlorure dif dimethyl hydrrxy *6thyl c£tyl ammonium l»5g 

- Pclymfcte pr6par£ selcn l*exemple la Ii5 g 

- Copolymer's de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un o,2 g 
pcids mol6culair€ de I'cirdr^. 6^ 1.000.000 commercialis6s 

sous la marque ••GAFQUAT 7 55*' par GENERAL ANILIN and FILM Corp. 

35 - Acide lactique q.*.p. . . . pH 3 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 8 

Shampooing non-iontque 

R-CHOH-CHj-O rCH^-CHOH-CHj-O^ 3 3 H 5 g 

R B melange de radlc&ux nonyle ^ doddcyle 

- Chlorure de dtmdthyl hydroxyfithyl c6tyl amoniuin 1 g 

- CjjHjs 0 ./JCH^-CH-O H 5 g 

- Polym^re de I'exemple Va 3 g 

- Aclde lactlque q.s.p.... pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 9 

Shanpoolng non-ionlque 

• Alccol laurique oxy£thyl6n6 avec 12 moles d*oxyde d*£thyl6ne 7 g 

- Di^thanolamide laurique 3 g 

- Polym^re auivant l*exemple la 0,5 g 

- Polymftre auivant 1 *exemple Ila 0,8 g 

- Acide laccique q.a.p.... pH 4,5 

- Eau q.a.p 100 g 

. EXEMPLE A 10 

Shampooing non-ionique 

- Alcool laurique oxy6thyl£n£ avec 12 inolea d'oxyde d*£thyl6ne 6 g 
. Cj^jHjjO - rCHj - CH • 0^ H 4g 

CHjOH 

• Di£thanolamide laurique 1,5 g 

• Polym&re aelon l*exemple IV a 2 g 

• Acide lactique q.a.p. pH 3 

- Eau q.a.p 100 g 

Lea ahampooinga non-ioniquee des exemplea A6 - A 10 a*appliquent 



comma lea ahampooinga anionlquea dea exemples Al - A5. On conatate une txhs 
grande facility de dte^lage dea cheveux mouill6a et dea cheveux aeca. Le 
dteeiage eat excellent et lea cheveux conaervent de la aoupleaae et une grande 
l£g^ret6. La chevelure a du volume et la miae en plia ae monte facilement 

EXEMPLE A 11 

Ren£or;ateur de miae en plia. 

On prepare la lotion auivante : 

- Copol^mi&re acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

P.M. (poida mol^culaire) >- 10.^00 • 2,5 g 

- Polymire selon l*exemple la 0,3 g 

- 2-amino 2-m6thyl propane V: J* dlol. q.a.p, pH 7 



- Ethanol q.ii.^^bO" 

- Colorant ....IB .V.*....^P 0,01 g 

- Parfum 0^2 g 

- Eau q.s.p 100 ml 

* EXEMPLE A 12 

Renfor^ateur de mise en plls pour cheveux gras 
On prepare la lotion sulvante : 

- Folym&re selon l*exemple la 0,3 g 

- Copolymfere acetate de vlnyl/aclde crotonique 90/10 

10 P.M. = 50.000 2,5 g 

- Copolyn^re polyvlnylpyrrolldone/acgtate de vlnyle 60/40 0,5 g 

ayant une viscosity de 3,3 cps (mesur^e k ZS^'C en solution 

& 5 7. dans 1* Ethanol) 

- 2-amino 2-m£thyl propane 1, 3 -diol q.s.p, pH 7 

-Ethanol ...q.s.p. 50* ^ 
15 - Colorant ^ 0,0 1 g 

• Parfum am 

^ 0,2 g 

- S-carboxym€thylcyst61ne (antisfiborrhSique) 0,7 g 

• Eau q.s.p ; 100 ml 

Les lotions des exemples All et A12 s'appliquent sur cheveux 
20 mouill6s et essor^s apr^.8 shampooing et avant enroulage de la mise en plls. 

On constate sur cheveux mouillds une facility de dteeiage. Apr&s 
enroulage dela mise en plis, on constate que les cheveux sont plus nerveux, 
plus doux et 16g&rement plus brillants. La tenue de la mise en plis est 
considfirablement proiongfie. 
25 EXEMPLE A 13 

Lotion pour "brushing" (mise en forme) 
I On prepare la lotion suivante : 

- Polymire selon I'exemple la 0,5 g 

- Ethanol q.s.p.., . 50* 

30 - Colorant 0,01 g 

• 0,2 g 

- ^•••P 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouill«s et essor£s apr&s 
shampooing. On met en forme la chevelure A l»atde d'une brosse tout en 
35 s£chant les cheveux h 1 'aide d*un s6choir & main. 

On constate un trfts bon passage de la brosse et une tenue prolong^e 
de la coiffure. On constate 6galement que les cheveux sont plus brillants et 
plus doux. 



22S2840 



^^^^ 



EXEMPLE A 14 

Rinse (lotlcn rlncde^^^our cheveux fins et nous. 
On pr6pare la lotion sulvante : 

- Alcool c£tyl/st6arylique 30/70 % oxy£thyl6n6 & 33 7* 

5 cofnmerclall86 sous la marque **Cire de Sipol AO" par SINNOVA. . . liS g 

Chlorure de dlm6thyl dlst^arylammoniumi commerciallsd aous 

la marque •'ARQUAfi 2HT 7 5" par ARMOUR l>5 g 

- R-CHOH-CHj-O- iCHj -CHOH-CHj-O^t^ 35" ^ ^ 
R ■ melange de»nanyle d dod£cyle 

- Polymfere selon l*exemple Ila 2 g 

10 • Copolymferes de polyvinylpyrrolidone quaternaires ayant un 
poids moldculalre de I'ordre de 1.000.000 commercialiafia 
sous la marque "GAFQUAT 755" par GENERAL ANILIH and 

niM Corp • 0,5 g 

- Hydroxyfithylcellulose 0,9 g 

- Acide maldlque q.s.p. . . pH 8 

15 - Eau q.a.p 100 g 

On applique cette lotion sur cheveux mouillfis et essorfis apr&s 
shampooing, on laisse pauser 5 minutes, puis on rlnce. 

On constate un tr^s bon d^eiage des cheveux mouillSs. Apr&s mis 
en plis et sfichage, les cheveux sont nerveux» facilea & coiffer et brillants. 
20 EXEMPLE A 15 

Lotion coiffante 

On prepare la lotion suivante : 

- Polym&re selon I'exemple Va 0,5 g 

- Huile de silicone 0,1 g 

25 • Hydroxy£thylcellulose 0,2 g 

- Ethanol 50 ml 

- Parfum 0,2 g 

- Eau q.e.p lOO ml 

Cette lotion pour hommes est appliqu£e sur cheveux mouill^s. 
30 Les cheveux sont cciff^s puis s£ch6s. On constate que lea cheveux sont 
nerveux, l^gftrement durcis et se maintiennent parfaitement en place. 

EXEMPLE A 16 

Gel coiffant 

- Polym&re selon I'exemple la , 1 g 

35 - Hydrcxyfithylcellulose , 2 g 

- Huile de silicone 0,5 g 

- Ethanol 40 ml 

- Par£um 0,02 g 

- Eau q.s.p 100 g 

40 Une petite quantity de ce gel, appliqu£e sur des cheveux sees. 



22 



2252840 



assure un bon^^ntlen de la coiffure tout en^^ntunlquant du brlllant 
aux cheveux. 

EXEMPLE A 17 
Lotion structurante sans rlnfSge. 
- Dln^thylol 6thyl&ne thiourte de formule : 



^CH-OH 

yP^ 0,5 g 



* N:h«oh 



- Polytnfere selon I'exemple la 0,5 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- Eau q.8;p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux lav^s et essor^s aprfes 
shampooing et avant mise en plis. On constate qu*& l'£tat mouill^ les 
cheveux se ddmeient facilement et qu*ils ont un toucher soyeux, 

Apres mise en plis et s£chage, les cheveux sont brlllants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE A 18 

On obtient un r^sultat similaire en rempla^ant le polymfcre pr£par6 
selon l*exemple la par le polym&re pr£par£ selon I'exemple Ila. 

EXEMPLE A 19 
Lotion structurante, appliqute avec rinqage. 
• Dimdthylol £thyl&ne thiour^e de formula 
/CHjOH 



CH . n;^ 

^CS I 8 

«2- V 



i 



- Polymfere selon I'exemple la 1 g 

- Acide phosphorique q.s.p... pH 3 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur des cheveux mouill^s et propres. 
On laiase pauser 10 minutes puis on rlnce. 

Les cheveux one un toucher doux et se d^meient facilement. 

Aprfes mise en plis et s^chage, le peigne passe facilement dans 
1^8 cheveux qui sont brillants, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 20 

En rempla^ant. dans la lotion cL*dessus, le polymftre selon 
l'ex«:mple la par polym6te selon l*exemple Ila, n btlent un rCsultat 
^gal ment bon. 
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EXEMPLES A21 - A 22 

Lotion de mlBe en plls pour cheveux senslblllsgs. 
A 21 On prepare une solution aqueuse ft 1 7* de natlfere active du compost 

pv6fBT6 dans l*exempl Id, et 0,5 7. NaCl, aju6t«e avec I'aclde cltrlque ft pH 7. 

On applique sur cheveux d£color£8. On fait la mlse en pile et l*on 

a&che. 

L«8 cheveux sont durcls et nerveux ; 1c toucher ept soyeux etile 
d«m6lage facile 

A 22 On prepare une solution aqueuse ft 1 7. de raatlftre active du compost 

pr£par6 dans I'exemple Ic, et 1,5 7» Nli^Cl, ajust£e ft pH 5 avec de l*aclde lactlque. 

On applique sur cheveux ddcolor^s. On fait la mlae en plla et 
l*on sftche. Les cheveux sont durcls. lis sont ^lastlques et brlllanta. Le 
toucher est soyeux et le dfoeiage facile. 

EXEMPLE A 23 

Lotion traltante appllquSe avec rln^age. 

On applique sur cbeveux moulll^s et propres 25 ml de la solution 

'sulvante : 

- Polymftre selbn I'exemple Zb 1»5 g 

- Aclde cltrlque q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

On lalsse pauser 5 minutes et l*on rlnce. Les cheveux ont un 
toucher doux et se ddmeient facllement. On fait la mlse en plls et l*on 
sfeche. Les cheveux sees se ddmeient facllement. lis sont brlllanta. et 
nerveux 

EXEMPLE A 24 

On obtient le meme r^sultat en remplaqant 1 , 5 g de polymftre 
selon I'exemple lb par 1 g de polymftre selon l*exemple Ilia. 

EXEMPLE A 25 
Lotion structurante appllqu^e sans rln^age. 

- Dia6thylol£thylftne thlour£e de formule 

^CIUOH 

I 2 ^CS 

^ "^CHjOll 0,6 g 

- Polymftre selon l*ex€mple III b U,5 g 

- Aclde phosphor 1 que q.s.p. pll 3 

- Eau q.s.p 100 g 

On applique le melange sur cheveux lav6B et easor6s avant d 
proc6d r ft la mlse en plis. Les cheveux se d6meient factleoent, le toucher 
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est soyeux. On la mise en pits et I 'on s&ch^^ 

Les cheveux aont brillants, nerveux, dlastlques et ont du v lume. 
Le toucher est soyeux, le dteeiage facile, 

EXEMPLE A 26 

5 On obtlent le meme r^sultat si on remplac le polym&re sel n 

I'exemple III b par le polyu&re selon l*exeiBple IV b, 

E XEMPLE A 27 

Lotion structurante appllqufie avec rln9age 

- Dlm6thylol£thyl&ne thlour^.e de fomtule 

10 vCH^OU 
CH^- n!^ ^ 



I * "CS 



^CHj OH 1,5 g 

\ - Polymfere selon l*exeiiiple Via 1 g 

15 - Acide chlorhydrlque q.s.p. pH 3 

• Eau q.s.p ^ ^ 100 g 

On applique le melange sur cheveux lavfis et easor^s. On lalsse 
passer 10 minutes et l»on rlnce. Le dtoeiage e -t. facile, lea chevetix ont un 
toucher doux et soyeux. On fait la mlse en plls et l*on afeche aoua casque. 
20 Les cheveux sees se d^meient facllement ; lie sont brlllants, 

nerveux. et ont du voUioej,^! J. ; 

EXEMPLE A 28 

Shatspoolng anlonlque. 

- Lauryl sulfate de mono^thanolaoune 10 g 

25 - Mono6thanolamld«i d*acldes gras de coprah 1,5 g 

• Pol>iD&re selon I'exenple Ic 1 g 

P • Aclde lactlque, q.s.p. pH 7.2 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 29 

30 Shaoq^oolng anlohlque. 

- Lauryl ^ther sulfate de sodlua oxy6thylfoC avec 2,2 moles 

d*oxyde d*«thyl^ne g g 

- Laurylsulfate de trl^thanolaalne 6 g 

- Di^chanolamidesd'acldes gras de coprah 3 8 

33 - Polymfere selon I'exemple Ilia 1,5 g 

-Aclde lactlque q.s.p. pH 7.6 

- Eau q.s.p 100 g 
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EXEMPLE A 30 

Shampooing anlonique. 

Mtoe composition quelle shampooing de l*exemple A 29, sauf que le 
polym&re selon I'exemple Ilia est remplacfi par le polym&re salon l*exemple 
Illb. 

EXEMPLE A 31 

Shampooing anionique. 

- Myristyl £ther sulfate de sodium, oxy£thyl£n6 avec 2,5 moles 
d'oxyde d*dthyl&ne 6 g 

• Lauryl 6ther sulfate de monofithanolamine, oxy£thyl£nfi avec 

2 moles d*oxyde d*£thyl&ne 9 g 

- Di^thanolamides d'acides gras de coprah i.... 3>5 g 

- Hydrolysat de prot^ines d6riv6es du collag&ne, & 80 % 
de mati&res actives, vendu sous la marquo *'Hydropo 220" 

par STEPAN chemicals 3 g 

- Polym&re selon 1 *exemple IV b • • • 1 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 7,5 

- Eau q.s.p 100 g 

EXEMPLE A 32 

Shampooing anionique. 

M6me composition que le shampooin,'* de l*exemple A 31, sauf que 
le polymftre selon I'exemple IVb ast remplaed par le polymtee selon l*exempl 
Via. 

L* action des shampooings des exemples A 28 & A 30 est similaire 
k celle du shampooing de I'exemple A 1. Les shampooings des exemples A 31 et 
A 32 am^liorent en outre I*6tat des cheveux abim^s en donnant plus de resis- 
tance aux fibres et plus de duret^ aux cheveux. 

EXEMPLE A 33 

Shampooing non-ionique. 

" ^12^25^ " ^2^3^ (CHjOH)^-^ H 6g 

n repr^sente une valeur statistique moyenne d 'environ 4 
* Alcool laurique oxy^thylto^ avec 12 moles d'oxyde d' ethylene . 6 g 

- Derive carboxylique de 1' imidazole de formule 

OH 

I ^CH^-COONa 

II I ,^CH,^CH^.O-CH,-COCNa 4 g 

- Polym&re selon I'exemple III b 1 g 

- Acide lactique q.s.p. pH 5 

- Eau o.s.D 100 a 
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EXEMPLE A 34 

Heme CO it ion que le shampooing de I^^oDple A 33, sauf que 
le pclym&re III b est remplac£ par le polymfere Ic. 

fcXEMPLE A 35 

MCme composition que le shampooing A 33, sauf que le polym&re 
III b est remplacg par le polym&re Ilia. 

EXEMPLE A 36 

SKampooing non-ionique. 

- Alcool laurtque oxy6thyl6n6 avec 12 moles d'oxyde d'^thyl&ne ... 10 g 

- Mono^thanolamidBB d*acldes gras de coprah 1» 5 8 

- Oxyde de lauryl dim^thyLamlne 3 g 

- Polym&re selon l*exeaple Via q^5 g 

- Aclde lactique q.s.p... pH 3,3 

- Eau q.s.p ^ 100 g 

EXEMPLE A 37 

Mtae composition que le shampooing A 36, sauf que le polym&re 
selon l*exemple Via est remplac^ par le polym&re selon l*exemple IVb. 

EXEMPLE A 38 

CijHjS^- <C»2^«> n» 5g 

20 n repr€sente une valeur statistlque moyenne d'environ 4. 

R-CHOH-CH^-O- ^CHj-CHOH-CHj-O > ^ H 10 g 

R " mSlange de radicaux alkyls en C^-Cj^j 

n repr^sente une valeur statistlque moyenne d'environ 3,5. 

- Folym&re selon l*exeaple III b 1^5 g 

25 - Aclde lactique q.s.p. pH 5 

- Eau q.s.p 100 g 

^ EXEMPLE A 39 

MCme composition que le shampooing de I'exegq>le A 38, sauf que le 
polymire selon I'exemple Illb est remplac^ par le polym&re selon I'exemple 
30 IVb. 

Lactlon des shanpoolngs selon les exemples A 33 - A 39 est 
slmllalre h celle des champoolngs selon les exemples A 6 - A 10. 

EXEMPLE A 40 
Lotion structurante sans rln;age 
35 - Dim^thylol^Chylfene thlour£e de formule 
^CH,OH 

CH - n;^ 2 

I >S 0,5 8 

CH - - 
^CHjOH 

40 
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• Pplytn^re pr6par£ selon^^emple VII 0,6 g 

- Aclde phosphorique q.s.p i pH 3 

- Eau q.s.p 100 cm^ 

On applique cette lotion sur cheveux LavSs et essorfis apr&s 
shampooing et avaat mis en plis. On constate qu*& l*6tat mouill^, les 
cheveux se dtodlent facilement et quells ont un toucher aoyeux. 

Apria mise en plis et s^chage, les cheveux aont bri Hants et 
nerveux, ils ont du corps et du volume et leur toucher eat doux. 

EXEMPLE A 41 

Lotion a u ij mentan t le volume dee ^cheveux sensibilis^s appliqu^e avec ringa^. e 



Acdtate de calcium 2 g 



- Polym^re pr£par£ selon 1 'example IX 2 g 

- Acide phosphorique q.s.p pH 8 

- Eau q.s.p , 100 cm 

On applique cette lotion aur dea cheveux mouillfia et proprea. 

Les cheveux ont un toucher doux et se dteeient facilement. 

Apr&a mlae en plla et a^chage, le pelgne paaae facilement dana 
lea cheveux qui aont brlllanta, nerveux et ont du volume. 

EXEMPLE A 42 
L tlon structurante, appllqufie avec ringage 

- Dim6thylol£thylfene thiour^e de formule : 

^CH.OH 
CH,- N-^ ^ 

I ^cs I g 

CH . N 

^ ^CHjOH 

- Polym&re pr£par£ selon l*exemple VH 0,5 g 

- Polym&re pr6par£ aelon l*exemple VIII 0,4 g 

- Acide phosphorique q.s.p pH 3 

. Eau q.a.p , 100 cm^ 

On applique cette lotion sur des cheveux m uillCs et pr pres. 

On laisse pauaer 10 mlnutea puis n ince. 

Lea cheveux ont un toucher doux et ae d£iLeient facilement. 
Apr&a mlae en plis et s^chage, le pelgne paaae facilement dana 
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lea chevcux qui so rillants ,nerveux et ont du v e. 

EXEMPLE A 43 

Shamp oing non 1 nlque . 

R-CHOH-CH2-0-rCH2-CHOH-CT2-03L-_H 15 g 

R • alkyl en Cg & Cj^j 

- FoIytB&re pr£par£ selon 1* example la 1,5 g 

- NaCl 1 g 

- Aclde lactique q.s.p pH 3 

- Eau q. a • p • • • • • • ' . . • 100 ml 

Appliqu^e aur cheveux aenaibilidgs, ce shampooing dJ aspect lim- 
pide procure une- mousse abondatice .'et assez douce. 

Elle am^liore trfes nettement le dteeiage des cheveux humldes. 



Aprfcs sfichage, lea cheveux aont nerveux, Ifigera et brillanta. 
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E XR MIM .E N' A J* U 
ShampooinR nnn-ionique po ur chev«*ux sens lb 1 1 is6s 

R-CHOH-CH^ C / CH^-CHOH -O /y-jH 17 g 

R = alVy' h C^^ 

Polym^re pr^par^ sclor. I'exemple la 0,8 g 

Polymer e comportanL l e mot if 



Po lymer e comportanL l e mot it ^ 



4P 



CH2-CH2- 

pr£par£ par la condensation de la plpSrazine et de la 

plpfirazine bla- acrylamide (preparation dicrite dans le 

brevet luxembourgeols N' 64371 de la demanderesse). . . 3 g 

^^H-CCHj-CHj-O^-H 

C H 1.5 g 

n8"37^ 

\tJH-CCH2'CH2-0)y-H 

x + y - 5 

NH^Cl ^'^ * 

Acide lactlque q.s.p.... pH 3.5 

Eau q.s.p , 10° 



d' aspect limplde 

Appllqu^ sut cheveun sensibllts^s , ce shampooing /procure une mousse 
0 abondante ct douce qui s'61tmine factlement au rtn^age. 

Les cheveux se d6m6Ient sans difflcuite et aprfes s^chage poss&dent 
du gonflanc et de la nervosity, tout en restant doux et doclles au coiffage. 

EXEMPLE A 45 
ShampooinR non-lonlque p our cheveux senslbtlls^s 

5 ^12^25^"^ ^2^3° ^CH20H)7^H 17 g 

Polymfere pr^par^ scion I'exemple IVa 1»8 g 

Di^thanolamlde laurique 3 g 

NaCl 8 

A^ide lactlque q.s.p*. • pH 5 

30 Eau q.s.p 100 ml 

d 'aspect limplde 

Appllqu^ sur cheveux senslbllls^s . ce shampooing /procure une mousse 
abondante et agr^abl** et permet d'am61iorer le d^m^Aage des cheveux mouill6s. 

Aprfes s^chage, les cheveux sont doux, brlllants et tr&s nerveux en 
35 restant disciplines. 

EXEMPLE A 46 

Renforcateur de rolse en oils pour che.veux grao 

C polym&re acetate de vlnyle/aclde crotonlque 90/10 

Folds mol^culalre 25.000 2,5 g 

40 Copolymfere polyvlnylpyrrc-Udone/ac^tate de vinyle 60/40 
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(vl8co8lt6 3,3 ci^^polses. h 57- dans l'6thanol aS'^C) . . . . 0,5 g 

- Polym&^Hrr^parfi scion I'exemple VII . .^Pr 0|3 g 

- S - carboxym6t.hylcyst6ln^ (agent antie£borrh61que) . . » . 0»7 g 

- Tridthanolamine q.s.p. pH 8,6 

- Alcool fithyllque 10 ml 

• Eau q-8.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux moulll^s et esaoris aprfrs 

shampooing et avanc enroulage de la mise en pli6« 

On constate sur cheveux moulll^s une facility de d^mfilage. 
Apr^s enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux 

sont plus nerveux, plus doux et 16g6rement plus brlllants. La tenue de la 

mise en plis est consid^rablement prolong^e, 

EXEMPLE A 47 

Renforgateur de mise en plis pour cheveux gras 

- Copolymfere acdtate de vlnyle/acide crotonique 90/10 

poids mol^culaire 70,000 2,5 g 

- Copolym^re polyvinylpyrrolidone/ac^tate de vinyle 60/40 
(viscosity 4 cps h 57. dans I'dthanol et h 25''C) 0,5 g 

^ Polym^re pr^par^ selon l*exerople VII 0,3 g 

• Tri6thanolamine q. s . p. . . . . pH7 

• Alcool ^ehylique 10 ml 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique certc lotion sur cheveux mouill^s et essor^a aprfes 

shampooing et avant enroulage de la mise en plis. 

On constate sur cheveux mouill^s une facility de d6m61age. 

Apr^s enroulage de la mise en plis on constate que les cheveux sont 
plus nerveux, plus doux et l^gdrement plus brillants. La tenue de la mise en 
plis est considerablement prolong^e. 

EXEMPLE N** A 48 

Rcnforqateur de mise en plis pour cheveux Rras 

- Copolym^re ac6tate de vinyle/^cide crotonique 90/10 

poids mol^culalre 50.000 2,5 g 

- Copolym^re polyviny Ipyrrolidone/ac^tate de vinyle 60/40 
^viscoslt^ 3,5 cps (h 5\ dans I'^thanol et h 25''C).. 0,5 g 

- Polym^xe pr^par^ aelon 1 'exemple IX 0.3 g 

- Tt IM hanolamine c, ^.p pH 7 

• A*ic«»t»l ^ihvlique 10 ml 

Fau q.s.p 100 ml 

<»ii iippl}/)tir vfttr Icitldo %v cheveux moulll^s et esaor^s apr^s 
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shampo Ing et avant enrou^^ de la mise en pits. 

On constate sur cheveux mouill^s une facility de d^mdlage. 
Apr^s enroulage de la mise en plls on constate que lea cheveux sont 
plus nerveuXy plus deux et l^g^rement plus brillants. La tenue de la mise en 
plis est consid^rablement prolong^e. 

EXEMPLE A 49 
Renforcateur de mise en plis pour cheveux gras color^s 

- Copolym^re acetate de vinyle/acide crotonique 90/10 

poids mol4culaire 50.000 2,5 g 

neutralist k la tr idthanolamine 

- Copolymfere polyviny Ipyrrolidone/acdtate de vinyle 60/40 

(viscosity 3,7 cps h 5% dans I'tthanol et h 25**C).,. 0,5 g 

- Polym&re prtpart selon l*exemple la 0,5 g 

- Chlorure de dimethyl hydroxymtthyl cttylammonium. . . . 0,1 g 

- NaCl 0.5 g 

- Acide chlorhydr ique q.s p. pH 8 

- Alcool tthylique ... 50 ml 

- Eau q.s.p 100 ml 

On applique cette lotion sur cheveux mouillts et easor^a aprfea 

ahampooing. On met en forme la chevelure h, l*aide d'une broase tout en 
stchant les cheveux & l*aide d'un stchoir h main. 

On constate un trhs bon passage de la brosse et une tenue prolongte 
de la coiffure. On constate tgalement que les cheveux sont plus brillants 
et plus doux. 

EXEMPLE N** A 50 
Lotion structurante sans rincaRe 

- Dimtthylol tthyl^ne thiourea de formule 

^^CHjOH 
CH^-N 

I * 

CH^-N 

^^"^H^OH 

• Polym^re prtpart selon I'exemple X 0,6 g 

- Acide phosphor ique q.s. p. pH 3 

- Eau q.s. p.. 100 ml 

On aplllque cette lotion sur cheveux lav6s et essor6s apr6s shampoo! 

et avant ml9C en plls. 

On Citfistste qu ' .^ l'6tat moulllt les ch vcux ae d^mClcnt facil^ment 
qu ' 1 1 n nni un li^uchrr ^ovfux. 

Apri-n nljic or. pi I* ct s^chagc . Ie8 cheveux Boui hrlllsnts et nerveux 
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lis ont du corps et du volume et leur toucher est doux. 

EXEMPLE N** A 51 

Rinse (lotion rincdc) pour chcveux fins et mous 

- Huile de vaseline 7^5 g 

- Chlcrure de dimethyl dist^aryl ammonium 1 g 

. R-O-rC^HjO (CH20H)?^H (R = alkyl C^g h C^^) 3,75 g 

- ^12^25^ • C^2^2^ (CH^OH)?^ H 3.75 g 

- Polymfere prdpar^ selon I'exemple IX 2 g 

- Copolym&res quaternaires de la polyvinylpyrrolidone 
ayant un poids moldculaire de I'ordre de 1.000.000, 
commercialisms sous la marque "GAFQUAT 755" par 

General Aniline and Film Corporation 2,5 g 

- Aclde citrique q.s.p. pH 3 

- Eau q. s.p 100 g 



On applique cette lotion sur cbeveux moulll^s ct essor^s apr&s 
shampooing, on lalsse pauser 5 minutes, puis on rlnce. 

On constate un tr&s bon d^mdlage des cheveux moulll^s. 

Apr^s mlse en plis et sdchage, les cheveux sont nerveux, fcclles d 
c iffer et brillants. 

EXEMPLE N° A 52 

ShampooinR anionique 

- Laurylsulfate de tri^tftanolamine k 407. de matl^re 



active 30 g 

- Di^thanolamides d*acidea gras de coprah 1,5 g 

- Polymfere pr^par^ selon I'exemple la (1007. de 

matlfere active) 1 g 

- Polymfere compor tant le motif /Y-CH^-CHOH-CH^? 0,5 g 
ou Y d^signe -^^^ ^N- ou 

CH^-O-CHjOH 



ces deux groupementa 6tant r^partis stat ist iquement . 

- Eau dlstill^e q.s.p 100 g 

P" - 7,5 

On applique environ 10 cm^ de cette solution limpide sur unc chevt.lurc 
pr ^alablement mouilltfe. On masse 14g^rement. On rince h 1 'eau et on effectue 
une deuxl^me appl Icat ion. On maas«: ^ner glquement pour obtenir une mousse abon- 
dante, on lalsse pauser une minute pour assurer la fixation du polym5re sur les 
cheveux puis on rlnc*. 

On constate une grande facility de d^m^lage des cheveux moulll^s (le 
pelgne passe facilement dans les cheveux), le cheveu est cr^s d ux , souple. 
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20 



mnll^*nblc, In ml no rn plin^^nnnt'* nvrr uir* p.t m<lc ! ncl 1 t ^^^pri^f; ^<''^l1np.l• i.»t 
Ipra du coiffngc des chcvcuH sees . on conRt/ito 6p,Aloment un^^acllit^ dc 
d^!m(1.lAgo. LC6 chcveux sonL neivcux o.t disciplines. 

KXKMPIK ir A M 

ShnmpooinR cnt ionlgii^. 

Bromiirc dc t 6trQd6cyUt im^thylnmrnonlum 7r> g 

• AIcool laur ique polyoxy6thyldn6 ovcc K molrs d'oxyde 

dHthy l^ne ; 50 g 

- Polym&re pr^par^ selon 1 'exemplc la . . . 5 g 

- Polym^re compor t ant le motif ^ V -CH , -CIIOII -Cli , / 0,3 g 
ou Y d^signe N- ou -N- 

CIU-0-CH^-CH,OH 
ces deux groupcments 6tant rc'portis st at ist IquPmcht . 

• Acidc lactiquc q.n.p; pll 3 - 5,5 

Eau distill^e q.fl.p 1000 g 

On applique cette solution d 'aspect limpide sur des ch«»veux teints. 

Apres massage, on rince \ I'eau, puis on effectue une deuxieme application. 

On. masse 4nergiquement pour obtenir une mousse abondante, puis on rince. 

On constate une grande facility do ddm^Iage des cheveux mouill^s 

(le peigne glisse facilement dans les chcveux), Ic cheveu est tt&s doux. 

souplc, malleable « la mise en plis se monte avec une grandr facility. Apr^s 

s^chage ct lors du coiffage dea chcveux sees on constate 6galement une faciliid 

de d^mfilage. Les cheveux sont nerveux et dlsciplind.s. 
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RE VENDI CATIONS 

Comp sll^Ph cosm^tiquc pour cheveux conlVBnt au moins un polym^te 
r£tlcul6 soluble dans l*eau» choisi parent (I) les polyra&res r^tlcul^s obtenus 
par la reticulation d'un polyamin -polyamide prepare par polycondensat ion d*un 
c inpos^ acide choisi parmi (i) les acides organlques dicarboxyliques « (11) les 
acides aliphatiques mono- et dicarboxyliques & double liaison £thyl£nique« 
(iii) les esters des acides pr£cit£s, (iv) les melanges de ces composes ; sur 
une polyamine choisie parmi les polyalcoyl&ne-polyamines bis primaires et ro n - 
ou disocondaires » 0 & 20 moles ?• de cette polyamine pouvant 6tre remplac^e par 
1 ^hexam^thyl^nediamine ou 0 & 407* dc cette polyamine pouvant etre reraplac^e par 
une amine bis-primaire , dc preference 1 * ethyl&nediamine ou par une amine bis- 
secondaire» de preference la piperazine ; la reticulation etant realisee au 
moyen d*un agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines / les diepoxydes, 
les dianhydrldes » et les derives bis insatures ; solt parmi (II) les polym^res 
reticules (I) alcoyies par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes, 
(b) les composes ethyieniquement non satures, (c) l*acide chloracetique, 
(d) la propane sultone ou la butane sultone ; composition caracterisee par le 
fait que la reticulation est realisee au moyen de 0,025 & 0,35 mole d*agent 
reticulant par groupement amine du polyamino-amide ; dans la composition 
obtenue le polym&re reticule presentant l^ensemble des caracterlstiques sui- 
vantes : 

(1) il est parfaitement soluble dans l^eau k 107. sans formation de gel ; 

(2) la viscosite d*une solution de polym&re h 107. dans I'eau k 25''C, est su- 
perieure h 3 centipoises ; 

(3) il ne comporte pas de groupement reactif et en particulier il n'a pas de 
propriete alcoylante et il est chimiquement stable. 

2. Composition «elon la revendicat ion 1» caracterisee par le fait que 
le compose acide utilise pour la preparation du polyamino-polyamide est choisi 
parmi 1 'acide adipique, 1 'acide terephtalique , les esters de ces acides, le 
produit d 'addition de 1 ' ethy Ifenediamine sur les acides acryliques, methacryli- 
que, itaconique ou lears esters. 

3. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 
la polyalcoyl&ne-polyamine utilisee pour la preparation du polyamino-polyamide 
eat choisie parmi la diethyl^ne triamine, la dipropyl^ne triamine, la triethyl - 
^ne tetramine et leurs melanges avec 1* ethylene diamine, 1 *hexamethyl»nediamine 
et la piperazine. 

4. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que 

1 'agent reticulant est choisi parmi la divinylsulf ne^ la methylene- bis -aery 1- 
amide, le diglycidyiether et la N,N' -bis-epoxy piperazine. 

5. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait qu'on 
utilise comme agent reticulant 1 • epichlorhydrine. 
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b. Cnmposltton scion !« t ftvcndlca Mon I, car act dr i j%6e pnr Ic fait qvt 

polym&re rtULcul^ est obt^|^ 1 'aide de 0,025 h 0,33 mol^^ agont T^iir.;l/ii 

par groupement amine du ^IPimino-polyamldc. 

7. Composition selon la levendlcat Ion 6, coract^rls^fC par le fait qu^ Ic 
polym6re r6t.icul6 est obtenu h l'ald« de 0,025 h moins de 0,2 mol^ d*a)(ent 
rdticulant par groupement amine du polyamlno-polyamide. 

8. Composition selon la revendicat ion 6, caractfiris^e. par le £ait que le 
polymbre r£ticul£ est obtenu h Paide de 0,025 & moina de 0,1 mole d'agent 
r^ticulant par groupement amine du polyamino-polyamide. 

9. Composition selon la revendicat ion 1, caract^ria^e par le fait que 
la solution h 107. dans l*eau et h IS'^C du polyro&re r£ticul6 prisente une 
viscosity comprise entre 3 et 200 centipoiscs, 

10. Composition selon la revendication 9, caract£ris6e par le fait que la 
solution h 10% dans I'eau et & 25^C du polym^re rSticul^ pr^sente une vis- 
cosity ^gale ou sup^rieure h 20 centipoises et inf^rieure k 50 centipoises. 

11 • Composition selon l*une quelconque des xevendications pr^c^dentes, 

caract^ris^e par le fait que le polyamino-amide est constitutf de motifs de 
formule 

• OC • R - CO - Z 



o& R repr^sente : 




CHj - CHj - NH CHj - CHj - NH - CH^ - CH^ 
CH - CHj - NH - CK^ - CHj - NH - CH^ • CH ^ 

CH-. in. 



- CH . CH2s^ y^^^l 
^N . CHj - CH^ • N^ 



, r 



Z repr^sente : 

dans les proportions de 60 h 100 moles le radical 

- NH - [[(CHj)^ - ^"^n 



o& X « 2 et n " 2 ov 3, ou bien 
X " 3 et n " 2 



dans les proportions de O ^ 20 moles 7., le radical 

• NH - (CHj)^ • NH - ; 
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dans len proport^^s de 0 & 60 mol es le radic^^II) cl^dessus dens lequel 
X - 2 et n ■ 1, ^VlQ radical - ^.^^^^ • 

12.. Composition selon la revendlcatlon 1| caractirlsd par le fait que le 
polymbre r^ticul^ est pr6par£ par polycondensat ion de I'acide adipique et de 
la di£thylfene triamine puis reticulation & l*aide d*un r£ticulant choisi dans 
le groupe £orm£ par 1 *£pichlorhydrine » le m£thyl6ne bis acrylamidei la 
N|N*-bi8 £poxy propyl pip6razine et la divinylsulfone, 

13. Composition selon la revendicat ion 1, caract^ris^e par le fait que 
le polym^re ri§ticul£ est prdpar^ par polycondensation de l*acide adipique 
et d*un melange de di^thyl&ne triamine et de pip^razine puis reticulation & 
l*aide d*un r^ticulant choisi dans le groupe formd par 1 * ^pichlorhydrine » 1(% 
methylene bis acrylamide, la N |N * -bis-dpoxy propyl pip^razine et la divinyl- 
sulfone, 

lA. Composition selon la revendicat ion 1, caractirise par le fait que le 
polym^re reticule est prepare par polycondenaation de I'aclde adipique et de 
la triethyl^ne t^tramine puis reticulation h I'aide d*un r^ticulant choisi 
dans le groupe forme par 1 'epichlorhydrine , le methylene- Vis*acrylamide, la 
N,N'-bis-epoxy propyl piperazine et la divinylsulfone. 

15. Composition selon la revendication 1, carac.teriaee par le fait que 

le polym^re rdticuie est prepare par polycondensation de l*itaconate de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la diethylfene triamine puis par reticulation ^ 
l*alde d*un reticulant choisi dans le groupe forme par 1 'epichlorhydr ine , le 
m6thyiene*bis»acrylamide , la H »N * •bis-epoxy propyl piperazine, et la divinyl- 
sulfone « 

16. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polyo^re reticule est prepare par polycondensation de I'acrylatie de methyle 
avec 1 'ethylene diamine et la diethyiene triamine puis reticulation h l*aide 
d'un leticulant choisi dans le groupe forme par 1 *epichlorhydrine , le methyl- 
^ne*blsracrylamide » la N,N '-bls-epoxy propyl piperazine et la dJvinylsulf ne. 

17. Composition selon la revendication 1, caracterisee par le fait que le 
polym^rc reticule est prepare par polycondensation du methacrylate de methyle 
avec 1 'ethylene diamine rt la diethylfene triamine puis par reticulation ft 

I 'aide d'un reticulant choisi dans le groupe forme par 1 ' epichlorhydrine , le 
n^thv l^ne -bis-acrylamide , la N ,N ' -bls-epoxy propyl piperazine et la dlvinyl* 
sul Cone. 

18. Composition scion la revendiciit Ion 1, caracterisee par le fait que 

le polymdre reticule a ^te alcoyie par un epoxyde. 

19. Composition telon la revendication 18, caracterisee par le fait que 
l*/ri«xvde est choisi parmi le glycidol , I'oxyde d'ethyl^ne et I'oxyde de 
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propylene. 

20. Composition selon'^ir revcndlcatlon 1, caract£rl86^^r le fait que le 
polymbre r6ticul£ 3 6t6 alcoyI£ par un c mposS 6thyl£niquement non 8atur£. 
2.1. Composition selon la revendlcatlon 20, caracttfrlsie par le fait que le 
5 conpos6 h double liaison 6thyl6niquc est choisi parmi I'aclde acrylique et 
1 'aery lamlde. 

22. ?TOc666 d*alcoylation de polymferes polyamlno-amldes r^t leu lis .dficrlts Hans 
la revendlcatlon 1, caractirisfi par le fait qu*on tralte le polymfere en solu- 
tion aqueuse, & la temperature comprise entre 10 et 95-0 avec un agent alcoy- 

10 lent choisi parmi (a) les ipoxydes, (b) un compos*, ithylfiniquement non satur*, 
(c) I'acide chloracitique et (d) la propane sultone ou la butane sultone, 

23. Procidi selon la revendlcatlon 22, caractirlsfi par le fait que l*<po* 
xyde utills6 est le glycidol, I'oxyde d'dthylfene ou I'oxyde de propylene. 

24. Procid* selon la revendlcatlon 22, caractiris* par le fait que le 
^ compost £thyl4nlquement non satur* est 1 'acrylamlde. 

25. Composition selon la revendlcatlon 1, caractfirisic par le fait qu'elle 

contlent le polym^re r^tlcul* ou le polym^re riticuli alcoyld aaaoci* dans 

un shampooing iivec un agent de surface non-ionique, anionique , cationique, am- 
phot^re ou zwitterionique.^ , i^j.. 

26. Composition selon la revendieation 1, caract*ris*e par le fait qu*elle 

20 contlent le pplym&re r6ticul^ ou le polym&re riticul* et alcoyl*, aasoci* 
A un agent restructurant . 

27. Compoaition selon la revendlcatlon 1, caract^rir^e par le fait qu'elle 
a un pH eompris entre 2 et 11. 

28. Composition selon la revendlcatlon 27, caract*ris*e par le fait qu'elle 
25 a un pH eompris entre 3 et 8. 

29. Composition selon la revendlcatlon 1, caract*ris£e par le fait qu'elle 
contlent le polym^re r*ticiO£ ou le polymire riticul* et alcoyl* en une pro- 
p rtlon de 0,1 h 5% en poids du polds total de la composition. 

3C. Composition selon la revendlcatlon l» caractirlsie par le fait 

30 qu'elle rerferme le polyui^rc riticul* ou le polym&re riticuli et alcoyl* 
asaocie h un Electrolyte soluble dans l*eau. 

31. Composition selon la revendlcatlon 30, caract6rls*e par le fait que 

I 'Electrolyte est un chlorure ou acEtate de sodium» de potassium, d 'ammonium 
ou de calcium. 

35 32. Composition selon la revendlcatlon 30, caractErisEe par le fait qu 

I 'Electrolyte est prEsent en une quanticE cooprlse entre Opi et 5^ du polds 
total de la composition. 

33. C mposltl n sel n la revendlcati n I, caractErlsEe par le fait qu 

1 polyaralno-polyamide est prEparE par polycondensat ion d'un polyalcoylEne- 
40 polyamln cholsie parral la dlEthylEne crlamlne. la trlEthyl^ne cEtramln . la 
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dipropylfene trlal^re et leurs melanges sur un ac^^cholsl parml I'aclde adl- 
plque, son ester dim6thyllque et le pr dult intermfidiaire d'addltlon d'une 
molecule d'6thylfenedlamine sur deux molecules d' aery late, mfithacrylate ou 
itaconate de m^thyle. 

34, Pelymfere polyamlno-poLyamide pr£par6 par la reticulation d'un 

polyamino- polyamide pr^pard par polycondensation d'un compost acide choisi 
parmi (i) les acides organiques dicarboxyliques , (ii) lea acides aliphatiques 
mono- et dicarboxyliques 4 double liaison gthylfeique, (iii) les esters des 
acidea pr«cit6s, (iv) les melanges de ccs compos6s : sur une polyamine choisie 
parmi les polyalcoylfene-polyamines bis-primaires et mono- ou dl seconds ires , 
O & 20 moles % de cette polyamine pouvant fitre remplac^e pav 1 'hexamfithylfene- 
diamine ou 0 ^ 40% de cette polyamine pouvant €tre remplac^e par une amine 
bis-primairc , de preference 1 ' ^thylfenediaminc , ou par une amine bis-secondaire . 
de preference la piperazine ; la reticulation etant realise^ au moyen d'un 
agent reticulant choisi parmi les epihalohydrines , les diepoxydes, les di- 
anhydridea et les derives bis insatures ; caracterise par le fait qu*il est 
alcoyie par un agent alcoylant choisi parmi (a) les epoxydes , (b) les composes 
ethyieniquement non satures, (c) 1 'acide chloracetique » <d) la propane sultone 
ou la butane sultone. 

35. Polymer e selon la revendication 34, caracterise par le fait qu'il 
est alcoyie par le glycidol ou 1 *acrylamide. 

36. Composition selon la revendication 30, caracteriaee par le fait que 
le rapport electrolyte rpolymfere est compria entre 0:1 et 1,5:1. 



